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A- Objectif : 

Cette manipulation nous permet d'etudier trois points suivants : 

• La quantite de chaleur absorbee ou cedee par un corps. 

• La valeur en eau d'un calorimetre. 

• verifier le principe de conservation de l'energie. 

B- Determination de la valeur en eau du calorimetre 




Manipulation : 

Mode operatoire 
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b - Resultats et calculs : 

1 - 



Ti 


T c 


T 


21.5 °C 


53 °C 


36 °C 



2- Qi + 0.2 — 0 =* m l^eau(T — Ti) + m 2 C ea u(T ~ T c ) — 0 
avec m 1 = m 2 => m 1 C eau (T — 7) + T — T c ) = 0 => 2 T = T c + T t 



= 



T c +Ti 



T = 



Tc + Ti 



2 

21.5 + 53 



= 37.25 °C 



3 - Q 1 = m x C eau {J - T t ) = 0.1 x 4180(36 - 21.5) = 6061 J 

4 - Q 2 = m 2 C eau (T - T 2 ) = 0.1 X 4180(36 - 53) = -7106 J 

5 - Bilan thermique : 

ona:Q 1 + Q 2 + Q cal = Q + Q cal = 0 or Q cal = y.C eau (T - 7)) 

- Q _ -(6061 -7106) 

Qcai --Q => m - c eau (r - r x ) _ 4180 x (36 - 21.5) 

H = 0.0172 Kg => g = 17 g 

C- Determination de la capacite calorifique d'un metal 
Resultats et calculs 
1 - 





Masse du metal 


7^ 


T 

1 c 


T 


Cuivre 


51.26 g 


23 


78 


26 


Aluminium 


50.93 g 


22 


77.5 


27 
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2- le morceau du metal ne doit pas toucher les parois de becher pour n'echange pas 
de chaleur avec les parois et prendre justement la chaleur de l'eau, car les parois 
de becher change de chaleur avec l'exterieur. 

3- le Cuivre: 

Ql — 1TlcuivreCcuivre(T ~ ^c) 

Qz = m eau C eau (T - T t ) = 0.1 x 4180(26 - 23) = 1254 / 

Q 3 = 11 . C eau (T - T i) = 0.0172 x 4180(26 -23) = 215.68 J 
L' Aluminium : 



Ql ^•Aluminium^'A]uminiumC7 , T c ) 



Qz = m eau C eau (T - TO = 0.1 X 4180(27 - 22) = 2090 J 
Q 3 = H.m eau (T - TO = 0.0172 X 4180(27 - 22) = 359.48 J 



4- les capacites calorifiques massiques 
Cuivre : 



on a : Q t + Q 2 + Q 3 = 0 or Q 3 = Q cal = n(T - TO 



Qi - ~ ( Qz + (?3 ) 



C, 



- 0 Qi + Qs ) 



Cuivre 



m Cuivre (T ^c) 

C cuivre = 551.47 J'kg-'-K-' 



-(1254 + 215.68 ) 
51.26. 10- 3 (26 - 78) 



Aluminium : 



on a : Qi + Q 2 + Q 3 — 0 or Q cai — [iC eau (T — 7\) 

n = _ m - (Qz + Qs) __ - (2090 + 359.48 ) 

Qi Wz Qs) => Aluminium m Mutninium (T - T c ) 50.93 . 10- 3 (27 - 77.5) 

^ ^Aluminium = 952.73 J 'kg’ 1 'K' 1 



5- comparaison : 

On constate que les chiffres sont un peu differents et cela est du aux conditions, y 
compris l'experience et d'accelerer la penetration du corps dans le calorimetre 
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Ce TP est prepare par 

Un groupe d'etudiants de la Faculte des Sciences Semlalia 



\\fWw . rapi^ e 




Pour visiter le site 

www.rapideway.org/vb 

Bon Courage 
Nos salutations 
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